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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft die Verwendung eines 
Leuchtstoffs mit einer Granatstruktur A 3 B 5 0 12 f£ir die 
Anregung durch eine blau emittierende Strahlungsquel- 
le gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und des 
weiteren eine zugehorige Lichtquelle sowie ein damit 
zusammenhangender Leuchtstoff. Es handelt sich da- 
bei insbesondere urn einen gelb emittierenden Granat- 
Leuchtstoff fQr die Anregung durch eine Lichtquelle mit 
kurzen Wellenlangen im sichtbaren blauen Spektralbe- 
reich, wodurch weiBes Licht erzeugt wird. Als Lichtquel- 
le eignet sich insbesondere eine Lampe (vor allem 
Leuchtstofflampe) Oder eine LED (light emitting diode). 

Stand der Technik 

[0002] Aus der WO 98/05078 ist bereits eine LED mit 
emem Granatleuchtstoff bekannt. Als Leuchtstoff wird 
dort ein Granat derStruktur A 3 B 5 0 12 eingesetzt, dessen 
Wirtsgrtter als erste Komponente A aus mindestens ei- 
ner der Seltenen Erdmetalle Y, Lu, Sc, La, Gd Oder Sm 
besteht. Weiter wird fur die zweite Komponente B eines 
der Elemente Al, Ga oder In verwendet. Als Dotierstoff 
wird ausschlieBlich Ce eingesetzt. 
[0003] Aus der WO 97/50132 ist ein sehr ahnlicher 
Leuchtstoff bekannt. Als Dotierstoff wird dort entweder 
Ce oder Tb eingesetzt. Wahrend Ce im gelben Spek- 
tralbereich emittiert, liegt die Emission des Tb im griinen 
Spektralbereich. In beiden Fallen wird das Prinzip der 
Komplementarfarbe (blau emittierende Lichtquelle und 
gelb emrttierender Leuchtstoff) zur Erzielung einer wei- 
Ben Lichtfarbe verwendet. 

[0004] SchheBlich ist in BP A 124 175 eine Leucht- 
stofflampe beschrieben, die neben einer Quecksilber- 
fullung mehrere Leuchtstoffe enthalt. Diese werden 
durch die UV-strahlung (254 nm) oder auch durch die 
kurzwellige Strahlung bei 460 nm angeregt. Drei 
Leuchtstoffe sind so gewahlt, dass sie sich zu weiB ad- 
dieren (Farbmischung). 



ne Granatstruktur A 3 B 5 0 12 besitzt und dermit Ce dotiert 
ist, fur Lichtquellen, deren Emission im kurzwelligen op- 
tischen Spektralbereich im Bereich 420 bis 490 nm lieqt 

v erwendet,wobeidiezweiteKomponenteBmindestens 
ernes der Elemente Al und Ga reprasentiert. wobei die 
erste Komponente A Terbium in einer Mindestmenge 
von 1 mol-% der Komponente A enthait. Clberraschen- 
derweise hat sich herausgestellt, dass sich Terbium (Tb) 
unter besonderen Umstanden, namlich bei blauer An- 
" regung im Bereich 420 bis 490 nm, als Bestandteil des 
Wirtsgitters (erste Komponente A des Granats) fur ei- 
nen gelb emittierenden Leuchtstoff eignet, dessen Akti- 
vator Cer ist. Bisher wurde Tb in diesem Zusammen- 
hang lediglich als Aktivator oder Koaktivator neben Cer 
fur die Emission im Grunen in Betracht gezogen, wenn 
die Anregung durch Kathodenstrahlen (Elektronen) wie 
be, GB-A 2 000 173 oder kurcwellige UV-Photonen er- 

142 9?1)" A 1 ^ 2 EP " A S ° Wie EP " A 

» [0009] Dabei kann Terbium als Hauptbestandteil der 
ersten Komponente A des Granats in Alleinstellung oder 
zusammen mit mindestens einer der Seltenerdmetalle 
Y, Gd, La u/o Lu verwendet werden. 
[0010] Als zweite Komponente wird mindestens eines 
der Elemente Al oder Ga verwendet. Die zweite Kom- 
ponente B kann zusatzlich In enthalten. Der Aktivator 
ist Cer. 

[001 1] In einer besonders bevorzugten Ausfiihrungs- 
form wird ein Granat der Struktur 

30 

(Tti-x^SE )! Ce y ) 3 (AI,Ga) s 0 12 



Darstellung der Erfindung 

[0005] Es ist eine Aufgabe der voriiegenden Erfin- 
dung, em neues Anwendungsgebiet fur einen Leucht- 
stoff mit einer Granatstruktur A3B5012 anzugeben so- 
wie eine entsprechende Lichtquelle bereitzustellen 
[0006] Es ist eine weitere Aufgabe der voriiegenden 
Erfindung, einen Leuchtstoff gemaB dem Oberbegriff 
des Anspruchs 10 bereitzustellen, derbestandig gegen 
hohe thermische Belastung ist und sich gut fur die An- 
regung im kurzwelligen sichtbaren Spektralbereich eia- 
net. a 

[0007] Diese Aufgaben werden durch die kennzeich- 
nenden Merkmale des Anspruchs 1 gelost. Besonders 
vorteilhafte Ausgestaltungen finden sich in den abhan- 
gigen Anspruchen. 

[0008] ErfindungsgemaB wird ein Leuchtstoff, der ei- 



verwendet, wobei 
35 SE = Y, Gd, La und/oder Lu; 
0^0,5-y; 0<y<0,1 gilt. 

[0012] Fur diesen neuartigen Leuchtstoff wird auBer- 
dem selbstandig Schutz begehrt. 
[0013] Der Leuchtstoff absorbiert im Bereich 420 bis 
490 nm und kann so durch die Strahlung einer blauen 
Lichtquelle, die insbesondere die Strahlungsquelle fur 
eine Lampe oder LED ist, angeregt werden. Gute Er- 
gebnisse wurden mit einer blauen LED erzielt, deren 
Emissionsmaximum bei 430 bis 470 nm lag. Das Maxi- 
mum der Emission des Tb-Granat:Ce-Leuchtstoffs lieqt 
bei etwa 550 nm. 

[0014] Dieser Leuchtstoff eignet sich besonders fur 
die Verwendung in einer weiBen LED, beruhend auf der 
Kombination einer blauen LED mit dem Tb-Granat-hal- 
so tigen Leuchtstoff, der durch Absorption eines Teils der 
Emission der blauen LED angeregt wird und dessen 
Emission die ubrig bleibende Strahlung der LED zu wei- 
Bem Licht erganzt. 

55 STL ,^ b ' aUe LED 6i9net sich "Kbesondere eine 
« Ga(ln)N-LED, aber auch jeder andere Weg zur Erzeu- 
gung einer blauen LED mit einer Emission im Bereich 
420 bis 490 nm. Insbesondere wird als hauptsachlicher 
Emissionsbereich 430 bis 470 nm empfohlen, da dann 



2 



3 



EP1 116 418 B1 



4 



die Effizienz am hochsten ist. 
[001 6] Durch die Wahl von Art und Menge an Selten- 
erdmetalien ist eine Feineinsteilung der Lage der Ab- 
sorptions- und der Emissionsbande m6glich, Shnlich 
wie dies fur andere Leuchtstoffe des Typs YAG:Ce aus 
der Literatur bekannt ist. In Verbindung mit Leucht- 
dioden eignet sich vor allem ein Bereich fur x, der zwi- 
schen 0,25 £ x £ 0,5-y iiegt. 

Der besonders bevorzugte Bereich von y iiegt bei 0,02 
< y < 0,06. Der erfindungsgem&Be Leuchtstoff eignet 
sich auch zur Kombination rhit anderen Leuchtstoff en. 
Gute Eignung ais Leuchtstoff zeigt ein Granat der Struk- 
tur 

(Tb )£ SE 1 . x . y Ce y )3(AI,Ga) 5 0 12l 

wobei SE = Y, Gd, La und/oder Lu; 
0,01 < x £ 0,02, insbesondere x = 0,01 ; 
0 < y < 0,1 gilt. Haufig Iiegt y im Bereich 0,01 bis 0,05. 
[0017] Generell dienen kleinere Mengen an Tb im 
Wirtsgfttervor ailem dazu, die Eigenschaften bekannter 
Cer-aktivierter Leuchtstoffe zu verbessern, wan rend die 
Zugabe groBerer Mengen an Tb gezielt vor allem dafur 
eingesetzt werden kann, die Wellenlange der Emission 
bekannter Cer-aktivierter Leuchtstoffe zu verschieben. 
Daher eignet sich ein hoher Anteil Tb besonders gut fur 
weiBe LED mit niedriger Farbtemperatur unter 5000 K. 

Figuren 

[0018] Im folgenden soil die Erfindung anhand meh- 
rerer Ausfuhrungsbeispiele naher erlautert werden. Es 
zeigen: 

Rgur 1 ein Emissionsspektrum eines ersten Tb-Gra- 

nat-Leuchtstoffs; 
Rgur 2 das Remission sspektrum dieses Tb-Granat- 

Leuchtstoffs; 

Rgur 3 Emissionsspektren wefterer Tb-Granat- 
Leuchtstoffe; 

Rgur 4 Remissionsspektren der Tb-Granat- Leucht- 
stoffe aus Figur 3; 

Rgur 5 Emissionsspektren weiterer Tb-Granat- 
Leuchtstoffe; 

Rgur 6 Remissionsspektren der Tb-Granat-Leucht- 

stoffe aus Figur 5; 
Rgur 7 ein Emissionsspektrum einer weiBea LED 

mit Tb-Granat-Leuchtstofff 

Beschreibung mehrerer AusfQhrungsbelspiele 



(fortgesetzt) 


2,07 g 


Ceroxid Ce0 2 


37,57 g 


Terbiumoxid Tb 4 0 7 


26,41 g 


Aluminiumoxid AI 2 O a 


0,15 g 


Bariumfluorid BaF 2 


0,077 g 


Borsaure H 3 B0 3 



werden vermischt und in einer 250-ml-Polyethylen- 
Weithalsflasche mit 150 g Aluminiumoxidkugeln von 10 
mm Durchmesser zwei Stunden lang zusammen ver- 
mahlen. 

[0020] Dabei dienen Bariumfluorid und Borsaure als 
FluBmittel. Die Mischung wird in einem bedeckten Ko- 
rundtiegelfurdrei Std. bei 1550 °C in Formiergas (Stick- 
stoff mit 2,3 Vol-% Wasserstoff) gegluht. Das Gluhgut 
wird in einer automatischen Morsermuhle gemahlen 
und durch ein Sieb von 53 u.m Maschenwefte gesiebt. 
AnschlieBend erfolgt eine zweite Gluhung fur drei Std. 
bei 1 500 °C in Formiergas (Stickstoff mit 0,5 Vol-% Was- 
serstoff). Danach wird wie nach der ersten Gluhung ge- 
mahlen und gesiebt. Der erhaltene Leuchtstoff ent- 
spricht der Zusammensetzung 

( Y o,29 Tb o,67 Ce o,04)3 A, 5 0 i2- Er welst eine kraftig gelbe 
Korperfarbeauf. Ein Emissionsspektrum dieses Leucht- 
stoffs bei Anregung mit 430 nm und ein Remissions- 
spektrum des Leuchtstoffs zwischen 300 und 800 nm 
sind in Rgur 1 und 2 wiedergegeben. 

Ausfuhrungsbetspiel Nr. 2: 

[0021] Die Komponenten 



43,0/ 


Terbiumoxid Tb 4 0 7 


1,« 


Ceroxid Ce0 2 


21,^ 


Aluminiumoxid Al 2 0 3 




. Bariumfluorid BaF 2 


0,0^2 


Borsaure H 3 BQ 3 



werden wie unter Beispiel Nr. 1 beschrieben innig ge^ 
mischt. Zwei Giuhungen und die weitere Aufarbeitung. 
der Gluhprodukte erfblgen wie unter Beispiel 1 be- 
schrieben. Der erhaltene Leuchtstoff entspricht der ge- 
samten Zusammensetzung (Tb 0 9eCe 0 04 ) 3 AI 5 O 12 Oder 
in der das Wirtsgitter verdeutlichenden^ Darstellung 
Th 3 Al50 12 :Ce. Er weist eine kraftig gelbe Korperfarbei 
auf. Das Rontgenbeugungsdiagramm zeigt, dassreine 
kubische: Gfanatphase vorliegt. Das Emissionsspek- 
trum und' Remissionsspektrum dieses Leuchtstoffs ist in 
Figur 3 bzw. 4 gezeigt; 



Ausfuhrungsbeispiel'Nr. 1 : 
[001 9] Die Komponenten , 



9.82 9. 



Yttriumoxid Y 2 Q 3 ^ 



Ausfuhrungsbeispjel Nr. 3: 
55 [0022] Die Komponenten 



32,18 g. 



Yttriumoxid Y 2 0 3 




(fortgesetzt) 



Terbiumoxid Tb 4 0 7 
Ceroxid Ce0 2 
Aluminiumoxid Al 2 0 3 
Borsaure H 3 B0 3 
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Ausfuhrungsbeispiel Nr fi- 
[0025] Die Komponenten 



werden wie unter Beispiel Nr. 1 beschrieben innig qe- 
mischt. Zwei Gluhungen und Aufarbertung der Gluhpro- 
dukte erfolgen wie unter Beispiel Nr. 1 beschrieben Der 
erhaltene Leuchtstoff entspricht der Zusammensetzung 
( Y o.95Tb 0 .oiCe 0 .04) 3 AI 5 O 12 . Er weist eine kraftig gelbe 
Korperfarbe auf. Das Emissionsspektrum und Remissi- 
onsspektrum dieses Leuchtstoffs ist in Figur 3 bzw 4 
gezeigt. 

Ausfuhrungsbeispiel Nr. 4: 
[0023] Die Komponenten 



10 



43,0/ 


Terbiumoxid Tb 4 0 7 




Ceroxid Ce0 2 


21.1$ 


Aluminiumoxid Ai 2 0 3 




Borsaure H 3 B0 3 



15 



26,7$ 


Yttriumoxid Y 2 0 3 


9,^ 


Terbiumoxid Tb 4 0 7 


2,0/ 


Ceroxid Ce0 2 


26,4* 


Aluminiumoxid Al 2 0 3 


0,1gfl< 


Bariumfluorid BaF 2 




Borsaure H 3 B0 3 



20 



25 



werden wie unter Beispiel Nr. 1 beschrieben innig ge- 
m.scht. Zwei Gluhungen und Aufarbeitung derGluhpro- 
dukte erfolgen wie unter Beispiel 1 beschrieben, jedoch 
•st d,e Gluhtemperatur bei den beiden Gluhungen je- 
weils 50 °C niedriger. Der erhaltene Leuchtstoff ent- 

sionsspektrum und Remissionsspektrum dieses 
Leuchtstoffs ist in Figur 5 bzw. 6 gezeigt. 

Ausfuhrungsbeispiel Nr. 7- 

[0026] Die Komponenten 



werden wie unter Beispiel Nr. 1 beschrieben innig ge- 
mischt. Zwei Gluhungen und Aufarbeitung der Gluhpro- 
dukte erfolgen wie unter Beispiel Nr. 1 beschrieben Der 
erhaltene Leuchtstoff entspricht der Zusammensetzung 
( Y o.79Tb 0>17 Ce 0 .04) 3 AI 5 O 12 . Er weist eine kraftig gelbe 
Korperfarbe auf. Das Emissionsspektrum und Remissi- 
onsspektrum dieses Leuchtstoffs ist in Figur 3 bzw 4 
gezeigt. 

Ausfuhrungsbeispiel Nr. 5 
[0024] Die Komponenten 
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43,0/ 


Terbiumoxid Tb 4 0 7 




Ceroxid Ce0 2 


17,0jS 


Aluminiumoxid Al 2 0 3 




Galliumoxid Ga 2 0 3 


I 0,($2 


Borsaure H 3 B0 3 
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Yttriumoxid Y 2 0 3 
Terbiumoxid Tb 4 0 7 
Ceroxid Ce0 2 
Aluminiumoxid Al 2 0 3 
Bariumfluorid BaF 2 
Borsaure H 3 B0 3 



werden wie unter Beispiel Nr. 1 beschrieben innig ge- 
mischt. Zwei Gluhungen und Aufarbertung der Gliihpro- 
dukte erfolgen wie unter Beispiel Nr. 1 beschrieben. Der 
erhaltene Leuchtstoff entspricht der Zusammensetzung 
(Yo.9iTb 0 01 Ce o oa ) 3 AI 5 0 12 . Er weist eine kraftig gelbe 
Korperfarbe auf. 



40 



45 



50 



werden w.e unter Beispiel Nr. 1 beschrieben innig ge- 
mischt. Zwei Gluhungen und Aufarbeitung der Gluhpro- 
dukte erfolgen wie unter Beispiel 1 beschrieben, jedoch 
ist die Gluhtemperaturbei beiden Gluhungen jeweils 50 

C niednger. Der erhaltene Leuchtstoff entspricht der 
Zusammensetzung (Tb 0 96 Ce 0 04 ) 3 AI 4 GaO 12 . Er weist 
eine kraftig gelbe Korperfarbe auf . Das Emissionsspek- 
trum und Remissionsspektrum dieses Leuchtstoffs ist in 
Figur 5 bzw. 6 gezeigt. 

Ausfuhrungsbeispiel Nr. a- 

[0027] Die Komponenten 



43,0/ 


Terbiumoxid Tb 4 0 7 




Ceroxid Ce0 2 


12,^ 


Aluminiumoxid Al 2 0 3 


15, QJ) 


Galliumoxid Ga^ 


o,o# 


Borsaure H 3 B0 3 j 



werden w.e unter Beispiel Nr. 1 beschrieben innig ge- 
m.scht. Zwei Gluhungen und Aufarbeitung derGluhpro- 
dukte ertogen wie unter Beispiel 1 beschrieben, jedoch 
ist die Gluhtemperaturbei beiden Gluhungen jeweils 50 
C mednger. Der erhaltene Leuchtstoff entspricht der 

e.ne gelbe Komerfame auf. Das Emissionsspektrum 
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und Remissionsspektrurrv dieses Leuchtstoffs ist in Fi- 
gur 5 bzw. 6 gezeigt. 

AusfQhrungsbeispiel Nr. 9 

[0028] Die Komponenten 



Kg3t Yttriumoxid Y 2 0 3i 

Gadoliniumoxid Gd 2 0 3 
1 61 pp Terbiumoxid Tb 4 0 7 
5959, Ceroxid Ce0 2 

Aluminiumoxid Al 2 0 3 
5£( Borsaure H 3 B0 3 



werden in einem 60 I Polyethylenfass 24 Stunden ge- 
mischt. Die Mischung wird in Gluhtiegel aus Aluminium- 
oxid von ca. 1 i Fassungsvermogen eingefullt und in ei- 
nem Durchschubofen 6 Stunden bei 1 550 °C in Formter- 
gas gegluht. Das gegluhte Material wird in einer auto- 
matischen Morsermuhle gemahlen und anschlieBend 
fein gesiebt. Der erhaltene Leuchtstoff hat die Zusam- 
mensetzung (Y 0 50 Gd 045 Tb 0 01 Ce 0 .04) 3 AI 5 O 12 . Er weist 
eine kraftig geibe Korperfarbe auf. Das Emissionsspek- 
trum und Remissionsspektrum dieses Leuchtstoffs ist in 
Figur 3 bzw. 4 gezeigt. 

Ausfuhrungsbeispiel 10 (LED): 



emittierende Strahlungsquelle, deren Emission im 
kurzweliigen optischen Spektralbereich von 420 bis 
490 nm liegt, wobei der Leuchtstoff mit Ce aktiviert 
ist entsprechend der Darsteilung A 3 B50 12 :Ce t wo- 
5 bei die zweite Komponente B mindestens eines der 
Elemente A! und Ga reprasentiert, wobei die erste 
Komponente A Terbium enthalt und zwar in einer 
Mindestmenge von 1 mol-%. 

10 2. Verwendung eines Leuchtstoffs nach Anspruch 
1 , dadurch gekennzeichnet, dass die erste Kom- 
ponente A Qberwiegend Oder allein durch Terbium 
gebildet ist. 

15 3- Verwendung eines Leuchtstoffs nach Anspruch 
1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Leuchtstoff 
durch eine Strahlung im Bereich 430 bis 470 nm, 
anregbar ist. 

20 4. Verwendung eines Leuchtstoffs nach Anspruch 
1 , dadurch gekennzeichnet, dass die erste Kom- 
ponente neben Tb Anteile von Y, Gd, La u/o Lu ver- 
wendet. 

25 5. Verwendung eines Leuchtstoffs nach Anspruch 
1 , dadurch gekennzeichnet, dass ein Granat der 
Struktur (Tb 1 . x . y SE x Ce y ) 3 (Ai,Ga) 5 0 12 verwendet, 
wobei SE = Y, Gd, La und/oder Lu; 



[0029] Beim Einsatz dieser Leuchtstoffe in einer wei- 30 
Ben LED zusammen mitGalnN wird ein Aufbau ahnlich 
wie in WO 97/50132 beschrieben verwendet. Beispiel- 
weise werden gleiche Teiie von Leuchtstoff nach Bei- 
spiel 1 und von Leuchtstoff nach Beispiel 4 in Epoxid- 
harz dispergiert und mit dieser Harzmischung eine LED 35 
mit einem Emissionsmaximum von etwa 450 nm (blau) 6. 
umhulit. Das Emissionsspektrum einer so erhaitenen 
weiBen LED ist in Figur 7 dargestellt. Die Mischung der 
blauen LED-Strahlung mit der gelben Leuchtstoff-Emis- 
sion ergibt in diesem Fall einen.Farbort von x = 0,359 / 40 7. 
y = 0,350* entsprechend weiBem Lieht der Farbtempe- 
ratur 4500 K. 

[0030] Die oben beschrieben en Leuchtstoffe weisen 
im allgemeinen gelbe K6rperfarbe auf. Sie emittieren im 
geiben Spektralbereich. Bei Zugabe oder alleinigerVer- 45 
wendung von Ga statt Ai verschiebt sich die, Emission 
mehr in Richtung. griin, so dasssich insbesondere auch 1 8. 
hohere Farbtemperaturenrealisieren lassen> Insbeson? 
derekonnen Ga-haltige (oderiGa,Ai-haltige)'Tb-Grana- 
te und-rein. Al-haltige Tb-Granate gem ischt- verwendet- 50 
werden*um*eine Anpassung^an gewunschte Farborter g. 
vomehmen zu kohnen. 



Patentanspruche 55 

1 . Verwendung eines Leuchtstoffs^ mit* einer Granat- 
struktur A 3 Bs0 12 fur die An regung durch eine blau 



0<x<0,5-y; 



0<y<0,1 gilt. 

Verwendung eines Leuchtstoffs nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite 
Komponente B zusatzlich In enthalt. 

Lichtquelle, die primar Strahlung im kurzweliigen 
Bereich des optischen Spektralbereichs zwischen 
420 und 490 nm emittiert, wobei diese Strahlung 
teilweiseodervollstandigmittels eines Leuchtstoffs 
nach einem der vorhergehenden Anspruche 1 bis 
6 in langerweliige Strahlung konvertiert wird: 

Lichtquelle nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die primar emittierte Strahlung im 
Wellenlangenbereich 430 bis 470 nm liegt. 

Lichtquelle nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet,. dass als primare Strahlungsquelle, eine 
blau emittierende- Leuchtdiode; insbesondere auf 
Basis von Ga(ln)Nj verwendetiwird: 

Leuchtstoff mit' einer Granatstruktur A 3 B 5 0 12 , wo- 
bei der Leuchtstoff 'mit Ce aktiviert isfrentsprechend 
der Darsteilung A 3 B 5 0 12 :Ce, wobei die zweite 
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Komponente B mindestens eines der Elemente Al 
unc I Gareprasentiert, wobei die erste Komponente 
A Terbium enthalt, dadurch gekennzeichnet 
dass e, n Granat der Struktur (Tb 1 .^SE x Ce y ) 3 (AI > 
Ga) 5 0 12 verwendet, wobei y 3 

SE = Y, Gd, La und/oder Lu; 



0£x<0,5-y; 
0<y<0,1 gilt. 



8. 



9. 



10 



2. 



Claims 

1. Use of a phosphor having a garnet structure 
A 3 B 5 0 12 for excitation by a blue-emitting radiation 
source, the emission from which lies in the short- 
wave optical spectral region from 420 to 490 nm 
the phosphor being activated with Ce as represent- 
ed by A3B 5 0 12 :Ce, the second component B repre- 
senting at least one of the elements Al and Ga and 
the first component A containing terbium, specifi- 
cally m an a mount of at least 1 mol%. 

Use of a phosphor according to Claim 1 , charac- 
terized in that the first component A is formed pre- 
dominantly or entirely by terbium. 

Use of a phosphor according to Claim 1 , charac- 
terized in that the phosphor can be excited by ra- 
diation in the range from 430 to 470 nm. 

Use of a phosphor according to Claim 1 , charac- 
terized in that the first component in addition to Tb 
also uses fraction of Y, Gd, La and/or Lu. 

Use of a phosphor according to Claim 1 , charac- 
terized in that a garnet of the structure (Tb, RF - 
Ce y ) 3 (AI,Ga) 5 0 12> where 1 ** x 

RE = Y, Gd, La and/or Lu; 
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or completely converted into longer-wave radiation 
by means of a phosphor according to one of thepre- 
ceding Claims 1 to 6. 

Light source according to Claim 7, characterized 
■n that the primary radiation emitted is in the wave- 
length range from 430 to 470 nm. 

Light source according to Claim 7, characterized 
in that the primary radiation source used is a biue- 
em.tt.ng light-emitting diode, in particular based on 
Ga(ln)N. 

Phosphor having a garnet structure ^B s O.. the 
phosphor being activated with Ce as represented 
c-y A 3 B 5 0 12 :Ce, the second component B repre- 
senting at least one of the elements Al and Ga the 
first component A containing terbium, character- 
ized in that a garnet of the structure (Tb, RE - 
Ce y ) 3 (AI,Ga) s 0 12 , where 1 *» x 

RE = Y, Gd, La and/or Lu; 



0 S x < 0.5-y; 



0<y<0.1 
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is used. 
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0SX£ 0.5-y; 



0<y<0.1 



is used. 
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6 - Use of a phosphor according to Claim 1 , charac- 
terized in that the second component B addition- 
ally contains In. 

7. Light source which primarily emits radiation in the 
short-wave region of the optical spectral region be- 
tween 420 and 490 nm, this radiation being partially 



Revendications 

1- Utilisation d'unesubstance luminescente ayant une 
structure de grenat A 3 B s 0 12 pour I'excitation par 
une source de rayonnement emettant dans le bleu 
dont remission se trouve dans le domaine optique 
spectral de courte longueur d'onde allant de 420 a 
490 nm, la substance luminescence etant activee 
par du Ce conformement a la formule A,B„0 15 Ce 
le deuxieme constituant B represents au moins 
lun des elements Al et Ga, tandis que le premier 
constituent A renferme du terbium et cela e n une 
quantity d'au moins 1 % en mn| g 

2 - ^"saton d'une substance lumin^r- 0 n <a „ nl |a 

revendication 1 , caracterisee en ce que le premier 
constituant A est forme d'une maniere preponde- 
rante ou seulement par du terbium. 

3 - Utilisation d'une substance l,,min~n 0 n,. ~., rm h 
revendication 1, caracterisee en ce que la subs- 
tance luminescence peut 6tre excitee par un rayon- 
nement dans le domaine de 430 a 470 nm 



4. 



Utilisation d'une substance lumin» g ~nt Q sulvant |a 
revendication 1 , caracterisee en ce que lepremier 
constituant utilise, outre Tb, des proportions de Y 
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de Gd, da La et/ou de Lu. 

5. Utilisation d'une substance luminescente suivant la 
revendication 1 , caracterlsee en ce qu'il est utilise 
un grenat de structure (T b^ x _ y SE x Ce y ) 3 (AI, s 
Gta) 5 0\ 2t dans laquelle 

SE= Y, Gd, La et/ou Lu 

0<Sx<;0,5-y; 10 



0 <y < 0,1. 

6. Utilisation d'une substance luminescente suivant la is 
revendication 1 , caracterlsee en ce que le deuxie- 

me constituant B renferme en outre In. 

7. Source lumineuse qui emet du rayonnement primai- 

re dans le domaine de courte longueur d'onde du 20 
spectre optique compris entre 420 et 490 nm, ce 
rayonnement etant transforme en tout ou partie au 
moyen d'une substance luminescente suivant Tune 
des revendications 1 a 6 precedentes lors du rayon- 
nement de grandes longueurs d'onde. 25 

8. Source lumineuse suivant la revendication 7, ca- 
racterlsee en ce que !e rayonnement emis de ma- 
niere primaire est dans le domaine des longueurs 
d'onde de 430 a 470 nm. 30 

9. Source lumineuse suivant la revendication 7, ca- 
racterlsee en ce qu'ii est utilise comme source de 
rayonnement primaire une diode luminescente 
emettant dans le bleu, notamment a base de Ga(ln) 3s 
N. 

10. Substance luminescente ayant une structure de 
grenat A 3 B 5 0 12) la substance luminescente etant 
activee par du Ce conformement a la formule* 40 
A 3 B 5 0 12 :Ge dans laquelle le.deuxieme constituant- 

B represente au moins l'un des- elements* Al et Ga 
etie premier constituantA renferme du terbium , ca- 
racterlsee en ce qu'il est utilise un grenat de struc- 
ture- flfc^. ySExCeykfA^^ 45 
SE~Y,Gd, La.et/ouLu 

0 £ x ^0,5-y ; 

so 

0 <y< 0,1. 
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